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Hydroxy! gruppenhaltige makromolekulare Sub- 
stanzen werden in der Textilveredlung in groBen 
Mengen fur Apprelurzwecke verwendet. Die wich- 
tigsten derartigen Verbindungen sind Starke, Cellu- 
losederivate wie Methylcellulose, Carboxymethyl- 
cellulose und Hydroxyathylcellulose sowie Poly- 
vinylalkohol. Alle diese Verbindungen sind — bedingt 
durch ihren Gehalt an Hydroxylgruppen — wasser- 
loslich oder zumindest alkaliloslich. Die Wasser- 
loslichkeit der Appreturmittel ist zwar fiir das 
Aufbringen der Subs tan zen auf das Gewebe von 
Vorteil, da mit waBrigen Losungen gearbeitet werden 
kann, jedoch werden nur geringe oder maBige 
Waschechtheiten der Ausriistungseflekte erzielt. 

Es besteht die Moglichkeit, die Waschechtheit 
von auf Textilien aufgebrachten hydroxy lgruppen- 
haltigen Appreturmitteln durch eine Vernetzung zu 
verbessern. A Is Vernetzungsmittel wurden bis jetzt 
hauptsachlich Formaldehyd und stickstoflhaltige 
Methylol verbindungen, z. B. Dimethylolathylenharn- 
stofT, vorgeschlagen. Diese Vernetzungsmittel haben 
jedoch den Nachteil, daB sie unter Anwendung saurer 
Katalysatoren fixiert werden und dabei zu Faser- 
schadigungen AnlaB geben konnen. 

Es wurde gefunden, daB sich Tetrachlorpyrimidin 
ausgezeichnet als Vernetzungsmittel fur hydroxyl- 
gruppenhaltige Appreturen eignet, wobei die Anwen- 
dung nicht im sauren Medium, sondern unter Zusatz 
von Alkalien erfolgt. Die Durchfuhrung des Ver- 
fahrens ist einfach. Das Tetrachlorpyrimidin wird 
lediglich den Appreturflotten zugesetzt, wobei die 
gute Dispergierbarkeit der wasserunloslichen Ver- 
bindung von Vortei! ist. Der Einbau wasserloslich- 
machender Gruppen in das Vernetzungsmittel er- 
iibrigt sich somit. Weiterhin ist es erforderlich, den 
Appreturflotten ein saurebindendes Mittel, z. B. 
Natriumcarbonat oder verdiinnte Alkalilauge, zuzu- 
setzen. So hergestellte Flotten sind mindestens 
2 bis 3 Stunden lagerfahig, ohne daB eine merkliche 
Zersetzung des Vernetzungsmittels eintritt. In dieser 
Hinsicht unterscheidet sich das Tetrachlorpyrimidin 
in vorteilhafter Weise von anderen vernetzenden 
Halogen verbindungen, wie z. B. Cyanurchlorid. 

Das auszurustende Gewebe wird mit einer Flotte 
wie oben beschriebener Zusammensetzung impra- 
gniert und anschlieBend entweder mit oder ohne 
Zwischentrocknung einer Hitzebehandlung oder 
einem DampfprozeB unterworfen. Die giinstigsten 
Temperaturen liegen zwischen 100 und 150°C, die 
Reaktionszeiten zwischen 10 und 1 Minuten. Man 
erhalt eine kochwaschbestandige Appretur. Die 
erzielbaren guten Waschechtheiten durften nicht 
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nur auf eine Vernetzungsreaktion zwischen den 
25 Molekiilen des Appreturmittels zuriickzufiihren 
sein, sondern bei Verwendung hydroxylgruppen- 
haltiger Fasern, z. B. Cellulose, auch auf eine 
Reaktion zwischen Faser und Appreturmittel, so daB 
das Appreturmittel durch eine direkte chemische 
30 Bindung waschecht auf der Faser fixiert wird. Da 
die Fixierung im alkalischen Medium erfolgt, kann 
die Appretur z. B. ohne weiteres mit einer alkalischen 
Klotzfarbung kombiniert werden. Die Vorteile des 
Tetrachlorpyrimidins als Vernetzungsmittel sind so- 
35 mit folgende: 

1 . Die Vernetzung erfolgt im alkalischen Medium, 
so daB keine Faserschadigung durch Saure- 
katalyse eintritt. 

2. Das Tetrachlorpyrimidin ist im alkalischen 
40 Medium bei Zimmertemperatur ziemlich stabil, 

so daB das Alkali gleich den Appreturflotten 
zugesetzt werden kann, man kann also im Ein- 
badverfahren arbeiten. 

3. Das Tetrachlorpyrimidin laBt sich in den 
45 Appreturflotten leicht dispergieren, so daB sich 

der Einbau von wasserloslichmachenden Grup- 
pen eriibrigt. Das Vernetzungsmittel hat nicht- 
ionogenen Charakter und kann ohne weiteres 
mit anionischen oder kationischen Substanzen, 
50 z. B. Weichmachern, kombiniert werden. 

4. Da die Vernetzungsreaktion im alkalischen 
Medium erfolgt, kann die Fixierung der Appretur 
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mit einem alkalisch durchzufiihrenden Farbe- 
prozeB kombiniert werden. 

Beispiel 1 

25 g Carboxymethylcellulose und 20 g Soda werden 5 
in 1 1 Wasser gelost. In diese Losung werden 10 g 
Tetrachlorpyrimidin durch kraftiges Riihren homogen 
verteilt. Viskosegewebe wird mit dieser Appretur- 
flotte bei Zimmertemperatur impragniert und ohne 
Zwischentrocknung 10 Minuten bei 120° C fixiert. io 
AnschlieBend wird 10 Minuten bei 80 c C geseift, 
gespuit und getrocknet. Man erhalt einen wasch- 
bestandigen Appretureffekt. 

Beispiel 2 

25 g Kartoffelstarke werden in 1 1 Wasser gelost. 
In der auf Zimmertemperatur abgekuhlten Flotte 
werden 10 g Tetrachlorpyrimidin fein verteilt und 
anschlieBend 25 g Natriumbikarbonat zur Losung 
gebracht. ao 

Ein Baumwollgewebe wird mit der Appreturflotte 
bei Zimmertemperatur foulardiert und 10 Minuten 
bei 120° C fixiert. 
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Beispiel 3 

25 g Polyvinylalkohol und 25 g Natriumbikarbonat 
werden zusammen mit 20 g eines Reaktivfarbstoffes 
in 1 1 Wasser gelost. In dieser Losung werden 10 g 
Tetrachlorpyrimidin fein dispergiert. 

Ein Viskosegewebe wird bei Zimmertemperatur 
mit dieser Flotte impragniert und 10 Minuten bei 
100 C gedampft. 

PATENTANSPRttCHE: 

1. Verfahren zum Appretieren von Textilien, 
vorzugsweise aus Cellulose, mit hydroxylgruppen- 
haltigen hochmolekularen Stoffen, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB man waBrigen Losungen dieser 
Stoffe Tetrachlorpyrimidin und ein saurebin- 
dendes Mittel zusetzt, den Ansatz auf Textilgut 
aufbringt, gegebenenfalls trocknet und einer 
Hitzebehandlung oder einem DampfprozeB unter- 
wirft. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnct, daB man der Appreturflotte ferner 
Farbstoffe zusetzt, die im alkalischen Medium 
fixiert werden. 
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